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(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite dielectric mold with high 
characteristics of antenna gain or side lobe when formed in a lens antenna, and low 
dispersion in characteristics within a body or between bodies. 
SOLUTION: This composite dielectric mold is formed by molding a composite 
dielectric material containing a dielectric inorganic filler and an organic polymer 
material, and its dielectric anisotropy is made in a range of 1.00-1.05. The organic 



polymer material is thermoplastic resin, and the dielectric inorganic filler is selected 
from oxides, carbonates, phosphates, and silicates of 2a, 4a, 3b, 4b groups in the 
periodic table, or composite oxides containing elements specified in the above 
groups of the periodic table. 
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